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La pr£seate Invention est relative it des compositions 

de pl&tre. 

L» invention a pour objet d'ameiiorer substantielle- 
meat les propriety m^caniques des melanges de pl&tre et plus 
5 particuli&rement leur density, leur resistance k la flexion et 
k la compression compares aux meilleures varietes de pl&tre ob- 
tenues avec ou sans additifs usuels tels que aluns, sulfates des 
metaux alcalins et analogues o 

A cet effet, une composition de plitre selon l'inven- 

10 tion contient des additifs de polymferes tels qu 1 acetate de poly- 
vinyle, alcool polyvinylique, methylcelluloses, carboxymethyl- 
celluloses et polymfcres similaires. En plus de ces additifs, la- 
dite composition de plfitre peut egalement contenir des agr^gats 
d f autres materiaux comme le verre expanse, les materiaux therao- 

15 plastiques expanses ou en mousse, les arglles et schlstes expan- 
ses, la vermiculite expans^e, la perlite expans£e ou des melan- 
ges de divers agr^gats expanses « Selon la nature et la quantity 
d 1 additifs, on peut k volonte obtenir un materiau a cellules ou- 
vertes pour l'insonorisation ou k cellules f erases pour l f isola- 

20 tion thermique, selon la destination finale du materiau. 

En outre, une composition de piatre selon 1' invention 
peut contenir non seulement les polymferes et agr^gats mention- 
n6s ci-dessus mais egalement les additifs usuels tels que aluns, 
sulfates des metaux alcalins, alginates, carragheenates, bentoni- 

25 tes, terres k diatom^es, etc. 

Uhe composition de plfitre selon l f invention peut 8tre 
rendue impermeable au moyen de silicones tels que les SILICONA- 
TES K (marque designant des siliconates contenant 33 & kh% de 
potassium venduspar la Societe Industrielle des Silicones 

30 S.I.S.S., Paris - Prance), ou bien des sels d f acides gras k lon- 
gues chaines, comme les stearates des metaux ou encore des me- 
langes de ces substances. 

Les qualites ignifuges inherentes aux sulfates de cal- 
cium se trouvent ameiiorees encore davantage par addition d* agre- 
es gats igniftiges qui sont de preference des nodules de verre. 

De preference aussi f une composition de pl&tre telle 
que definie ci-dessus met en oeuvre un platre ordinaire dans le- 
quel la proportion maximale d'eau de composition est d 9 environ 
20%. On peut egalement a J outer it ladite composition de pldtre 

to des anhydrites naturels et synthetiques c f est-&-dire des sulfates 
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de calcium anhydres, du gypse ainsi que des catalyseurs appro- 
pries tels que la carboxymethylcellulose, retardateur de prise 
et/ou stabilisateur de masse. 

On peut encore ajouter & la composition selon l'inven- 
5 tion des pigments et n'importe quels autres agents de coloration 
appropri^s. 

Dans une composition de platre selon 1' invention, la 
proportion d'additifs ne depasse de preference pas 2,5%. 

Les materiaux selon l 1 invention ont des propri£t£s 

10 m^caniques interessantes* Leur resistance k la flexion est d f en- 
viron 80,6 k environ 105,8 kg/cm 2 selon les normes utilises 
(N.B.N. - AFNOR - B.S.S. - D.I.N.) et aussi selon les proc£d6s 
et conditions de melange, coulage, conservation des £chantilloms, 
finesse de mouture du platre de base, de l'£tuvage lent ou rapi- 

15 de, la qualite du plUtre et des additifs. Au contraire, des com- 
positions de platre ordinaires ont des resistances a la flexion 
de 8,5 a environ 30 kg/cm 2 . D f autre part, la resistance k la 
compression des materiaux selon 1' invention est d* environ 200 k 
environ 250 kg/cm 2 tandis que leur masse volumique peut Stre 

20 d 1 environ 380 & 780 kg/cm 3 . 

En raison des propri£tes interessantes mentionn£es 
ci-dessus, on utilise lesdites compositions de platre de prefe- 
rence pour faire des elements de construction et/ou d 1 isolation, 
briques, blocs, panneaux formant soit des structures supportees 

25 soit autoportantes de parois ou de plafonds. 

Les structures faites desdites compositions de plStre 
peuvent Stre renforcees au moyen d f armatures et reseaux de fils 
ou filaments par exemple tissus de laine de verre, nappes de 
matiferes synthetiques, tubes ou tiges synthetiques et/ou metal- 

30 liques, etc. 

Les structures coulees de pl&tre conformes k la pre- 
sente invention sont entiferement homogenes et leur homogeneite 
ne subit aucune alteration lorsqu'elles sont coulees verticale- 
ment au lieu de l f §tre horizontalement. M§me lorsque la coulee 

35 verticale se fait sur des hauteurs appreciables par exemple de 
3 m, on obtient des panneaux et autres elements de formes variees 
dont les surfaces sont lisses et brillantes, presentant eventuel- 
lement des encoches utiles et souhaitables pour assurer les * 
Jointages des elements obtenus. 

40 Les elements ainsi formes peuvent recevoir ulterieure- 
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ment j^importe quel revStement decoratif tel que papier peint 
ou rdsine chargSe de granules de schiste, marbre, quartz et ana- 
logues. 

EXEMPLE 1 

5 . On met en oeuvre les additifs suivants, leurs propor- 

tions etant indiqu^es ci-aprfes comme pourcentage en poids du 
pl&tre s 

Acetates de polyvinyle de poids 
moieculaires differents, ces 

10 polym&res etant compatibles avec 

des silicones 1,7 h 2,25 

alcool polyvinylique 0,3 k 0,6 

carboxymethylcellulose 0,08 k 0,12 

silicones 0,1 It 0,2 

15 sulfates solubles 0,02 i 0,05. 

Lorsqu'on l'ajoute It du platre, le melange d* additifs 
d^crit ci-dessus forme avec le platre une pite trfcs homog&ne que 
l'on coule tr&s facilement et qui, aprfes etuvage normal entre 
36 et 80°C, pr^sente les caracteristiques suivantes : 

20 resistance & la flexion 105,8 kg/cm 2 

resistance k la compression 251,8 kg/cm 2 

densite 1,4 (aprfes etuvage) 

EXEMPLE 2 

On met en oeuvre un melange de piatre et d'agr^gats 
25 lagers de density comprise entre 0,5 et 0,6 par nr* de coulage: 
plfitre 450 kg 

eau 266 k 325 1 

additifs de l f exemple 1 1,7 a 2,3296 en poids du 

platre 

30 nodules de verre expanses (granules 

de 4 & 8 mesh) 880 1 

La quantity d ! additif doit evidemment §tre ajustee 
selon les proprietes qu'on desire donner au materiau final. 

L 1 invention s 9 applique en ordre principal k la cons- 

35 truction. 

II est bien entendu que l 1 invention n f est pas limitee 
aux details donnes ci-dessus et qu f on peut y apporter toutes 
modifications entrant dans le cadre des revendications terminant 
le present memoirs • 
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REVINDICATIONS 

1. - Composition de platre caracterisee en ce qu'elle 
contient des additifs de polymeres. 

2. - Composition de plfitre selon la revendication 1, 

5 caracteris£e en ce que les additifs de polymeres qu'elle contient 
sont choisis parmi les acetates de polyvinyls, l'alcool poly- 
vinylique, les m£thylcelluloses, les carboxymethylcelluloses . 

3. - Composition de platre selon l'une quelconque des 
revendications 1 et 2, caracterisee en ce qu'elle contient en 

3D outre des agregats d'autres materiaux. 

4. - Composition de platre selon la revendication 3, 
caracterisee en ce que lesdits agregats proviennent de verre ex- 
pansS, matieres thermoplastiques expanses, argiles et schistes 
expanses, vermiculite expansee, perlite expansee et melanges de 

35 divers agregats expanses. 

5*- Composition de platre selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 4, caracterisee en ce qu'elle contient en 
outre les additifs usuels du platre et notamment de l'alun, des 
sulfates de m^taux alcalins, des alginates, des carragheenates, 

20 des bentonites, de la terre a diatomees. 

6. - Composition de platre selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 5, contenant en outre au moins un agent d'i- 
gnifugation . 

7. - Composition de platre selon la revendication 6, 
25 caracterisee en ce que 1' agent d ' ignifugation est choisi parmi 

les silicones, les sels d'acides gras a longue chaine, ou les 
melanges de ces substances. 

8. - Composition de platre selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 7, caracterisee en ce que le platre qu'elle 

30 contient est un platre ordinaire dont la proportion maximale 
d'eau de composition est d' environ 20%. 

9. - Composition de platre selon la revendication 8, 
caracterisee en ce qu'elle contient en outre au moins une des 
substances suivantes : anhydrites ou sulfates de calcium anhy- 

35 dres naturels et synthetiques, gypse, catalyseurs appropries 
tels que carboxym^thylcellulose . 

10. - Composition de plfitre selon l'une quelconque, des 
revendications 1 a 9, coloree ou pigmented. 

11. - Composition de pl&tre selon l'une quelconque des 

40 revendications 1 a 10, caracterisee en ce que la proportion d'ad- 
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ditifs est au maximum de 2,5%o 

12 o- Composition de plfitre selon la revendication 11, 
caract6ris£e en ce que la proportion d'additifs est de 1,7 i 
2,32% en poids par rapport au plfitre. 

5 13.- Composition de platre selon la revendication 12 f 

caract^ris^e en ce qu'elle contient les additifs suivants dont 
les proportions soat indiqu^es sous forme de pourcentage en poids 
du piatre ? 1,7 4 2, 25% d* acetates de polyvinyle de poids mol£~ 
culaires diff brents, compatibles avec les silicones, 0,3 & 0,6% 

ID d f alcool polyvinylique, 0,08 k 0,12 de carboxym£thylcellulose, 
0,1 4 0,2% de silicones, 0,02 k 0,05% de sulfates solubles. 



